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Prezenta inventie se refera la un con- 
centrat pentru aditivdrea polimerilor ter- 
moplastici si un procedeu de obtinere a 
acestuia, 

Este cunoscut faptul cd, Tn procesul de 
.prelucrare a polimerilor industrial!, cu pro- 
prie.tdti elastomere sau termoplasta^ sau 
in procesele de arne'stecare - omogenizare 
- compoundare care se rsalizeazd fi.e la 
producdtorii de polirrieri, Tn cazul polio- 
lefinelor, fie la pnelucratori, Tri cazul cau- 
ciucului si policlorurii de vinil; se gdaugd 
diferite substanje destinate modificdrii pro- 
pri.etdfiipr polimerilor de baz#. . 

Exemple de astfel de substante de adi- 
fivare pentru polimeri sint : stabiiizatorii, 
cntioxiaanjii, piqmenjii organici si anor- 
ganic], agentii de ignifugare, antistaticii, 
materialele de ranforsare si materialele 
de umpluturd. 

A.cesti duxiliari sint, de reguld, nemis- 
cibiji cu polimerul de baza cu car© for- 
meazd un amestec heterogen. De aceea, 
pentru . asigurarea unei aditivdri cTt rnai 
eficient.e, care sd confere prelucratului fi- 
nal proprietdti optime, este necesar cd a- 
ditivul, in momentul Tnglobdrii Tn polirr>er 
: sa fie cTt mai fin dispersat. 

Tn scopul maririi 1 gradului de dispersare 
a aditivilor Tn polimeri :se folosesc concen- 
trate sau masferbatchuri, realizate prin 
amestecarea ; substantelor auxiliare res-, 
pective, in proportie de pTna Id 70-.. 80%, 
cu o canrttafe din polimerul de aditivat 
sau cu alt polimer, dar compatibil cu>pri-, 
mul. 

Aceste concentrate se Tnglobeazd Tn po- 
limerul- de baza la prelucrare sau Tnainte 
de aceasta, 

Tn. scopul unei dispersari superioare a 
aditivilor Tn polimeri este cunoscut un pro- 
cedeu de obfmere a unei compozitii — con-' 
Gentrat pe baza de polimeri olefinici — care 
consta Tn amestecarea a 5. ..85 parti Tn gre- " 
uta f e- polimeir, copolimer sau amestec de 
polimeri olefinici, cu cara.cteristici bine .de- 
finite, cu 5.-85 parti Tn greutate auxiliari 
de prelucrare polimeri introdusi sub forma 
de dispersie,- erriulsie sau soluj-ie, si 0,2.1.1,5" 
substantd tensioactivd/ Amestecareai se re- 
alizeaza' la temperaturi si presiuni care sa 
permitdf men'finerea amestecului Tn fazd.li- 
chidd. Dupd qmogeriizare se Tndepdrteazd 
volatilele, se rdceste masa de polimer, se. 
granuleazd si se prelucreazd ;dupd pro-- 
cedee cunoscute.' 

Este cunoscut, de asemenea, un procedeu- 
de obtinere a unui concentrqi pe baza.de 
polimeri, destinat. ppepardn^ compoundu- 
rilor die cauciuc, care consta din ameste- 
carea in mala'xor a 40...60% elastomer eti- 
len-propilenic cu l...l,5% aditivi uzuali,- 
dupd care turta; obtinutd se usucd si gra-' 
nuleazd, iar granylele se Tricorpbreazd Tn 
-compoundurile de cauciuc Tn cantitate ate 
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8...10°/o Tn greutdte, fata de greutatea to- . 
tala* a cdmpoundului. ^ 
Se cunoaste un procedeu de obtinere" a 

..compozifiilor primare de cauciuc, consti- 
tuite din unul sau doi polirrieri diferiji, Tn 
diferite variante de asociere, asociafi cu 
sarje active . si inactive. 
. Preamestecurile objinute se stochedza si 
se adaugc? Tn elastomeri ;.Tmpreund cu a- 
genj-i si accelerator! de vulcdnizare, propor- 
}ia de asociere fiind Tn funcjie de destina|ia 

. compozi}iei primare. 

Prooedeele mentionate. anterior prezinta 
dezavantajul objinerii unor concentrate cu 
performance ptilizdri limitate." 
- -Scopul prezentei inv^nfii-- este elabora- 
rea unui procedeu de. obtinere a' unui cpn- 
centrat pentru aditivarea polimerilor ter- ' 
moplastici care sd faciliteze. o disp-ersare 
superioard.a-'ingredienjilbr organici. si an- 
organic! Tn polimerul aditivat, tfon'comi- 
tent cu Tmbundtdtirea rezistentei la soc, a 
rezistentei la acfiunea radia|iilor UV si la 
qcfiunea microorganismelor. 

Problema pe care o rezolvd invenjia ^ste 
stabilirea asocierii optime Tntre componen- 
ts concentratului, a parametriior tehnolo- 
logici optimi si a raportului concentrat - 
polimer aditivat. 

Concentratul pentru aditivarea polime- 
rilor termoplastici, conform J inventiei, Tn- 
laturd dezayantajele solutiilor teHnice men- 
tionate anterior, prin aceeq cd, Tn scopul 
maririi gradului de dispersare .a aditivilor 
in polimeri termoplastici, cit si al objine- 
rit unor polimer? cu proprietdti superioare, 
este constituit din 0...75 pdrfi Tn greutate 
policlorurd de vinil de tip PVC 1 SKW 
64...67 P, 75.. .100 pdrfi Tn ar«eutate polieti- 
lend cloruratd cu continut de clor 36.. -40%, 
2...3 pdr|i Tn greutate stabilizator bariu- 
cadmiu, 1,5 parti Tn greutdte modificator 
de curgere acrilic, 0,5:..0,7 parfi Tn gneutate - 
stearat de calciu tip B, CL.lO parti colo- 
. rant, 0...4. parti Tn greutate. stabil izator . UV, 
5.. .8 par^i in greutate agent- de expandare, 
10...40 parti - trioxid de stibiu, 0...20 pdrfi 
decabromdifenil-oxid, 0...4 parti* agent an- 
tibloking, din clasa esterilor- glicerinei, ' 
0 V . 4 parti Tn greutate agent fungistatic de 
tip arsenic, 0,5 parti stearind tip: A si 0,5 . 
parti Tn greutate esteri di dcizilor cu 10...12 " 
atomi: de carbon. • \ 

Procedeul pentru obtinerea unui con- 
centrat. pentru aditivarea. polimerilor ter- 
moplastici consta Tn, amestecarea policlo- 
rurii de vinil, Tntr-un malaxor* Tn strat flu- 
idizat, cu stabilizatdrul de bariu-cadmiu, 
modificatprul de curgere de tip acrilic si U 
stearat de calciu tip B pTna la atinqerea ? . . : 
temperaturii-, de 80±5°C, cTnd se adaugq 'Jr* \ " 
polietilend .cloTlJfatd;" cu continut de Hj ' 
36. ..40% dor, stearind tip A $i esteri ai aci- ." f'/C 
zilor cu 10...12 atomi de carbon, continu- 
Tndu-se malaxar«a Tn domeniul. 90rn5°C, 
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dypa care amestecui se raceste la.30..!40°C, ^ 
si se granuleaza p<e un ' grdnulatorTames- 
..tecciror eu snecurj perpendiculare tip BUSS, 
la temperaturi cuprinse in Umitele 145..: 5 

i7ox. . . • ■ " : • 

• PVC I S KW- o4..67 D . . 

- stabilizator Ba-Cd "'. . . .. # . . 

1 - modificator de curgere . ' 1 . "... 
•. tip acrilic '. ■ ' ' . 

. , V 7 stearat de Cq tip B v 

- negru"de.fum : SRFV(R 300) ' f / . - 
.Se malaxeaza pina la 80j-5 c C. cind se adauga: • 

- polietilend clorurata cu. conjihut in clorde 36... 42% 

- stearina tip A . ...... 

- esteri de acizi Gio-12 . . ...... 

. Se maJaxeaza. pina la 90+5^ si.apoi 
se raceme amestecui pina Id 3O...40°C dupa 



care se granuleaza pe uh grdnulator-rdmes 
tecator cu snecuri perpendiculare de tip 
BUSS, !a temperaturi Tntre 140 si ]60 e C, 

Se obtin granule de concentrat utiljzat 
in'scbpul tmbundtdtirii rezisteritei la 5.0c 
a pblirrierilor. termoplastici .stirenici ca, de 
exemplu, qcrilonitril butadien stirenic, poli- 
stiren/s.au a polimerilor vinilici ca, de e- 
xemplu, policlorura de vinil- si copolimeri. 

Prin inglobarea concentratului in poli- 
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Se dau in continuare' 2 exernple de re- 
alizare a. invenjiei. 

Exemptul 1. Tntr-un malaxor in strat flu- 
idizat cu capacitatea Tntre 15O...600 I se 
ddzeaza 1 Ja temperatura ambianta,- conform 
reGepturii, urmStoarele componente :. . 

. . . . ' .75 parf i 

.• . . 3. parti : 

•. . . . -1,5. pa>ti 

' . . • • ; " . 0,5 pdrtj 

. - . - ... 2 pdrji/ 

. ; . 1 .75 paYti 

. .0,5 pa>ti 

. ... . : . .0,5 pdrji 

meri stirenici se objiae o crestere a rezis- 
tenfei la 50c Charpy pe epru'veta cu cres- 
tdtura^de la 8,0...8,8 kgf/cm*, la 20,4.-23,5 
kgf/cm 2 , la 20°C, permitmd utilizarea aces- 
tor polimeri la confectionarea reperelor 
auto, la care nu este permisd spargerea in 
aschii sau a compoundurilor pe baza de 
PVC rigid, la tevi . de presiune, . profile 
industrials. 

Exempluf 2. Tntr-un malaxor in. strat flu- 
idizat cu capacitate intre 150.:.160 I se.do- 
zeazd componentele,- conform variantelor 
din tabelul de mai jas. . 



Gomponente ' ' — . 


Vari- 


Vari- 


Vari- 


Vari- 


Vari- 


. Vari- 


Vari- 


Vari- 


■ Vari- 


anta 


anta 


anta 


anto 


ants 


anta 


anta 


ant a 


anta 




1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


P VC 1 SKW 64-67 D 


0 


75 


0^75 


0-75 


75. 


. 75 


0 


. . 0. 


0-75 


Stabilizator Ba-Cd 


2 


2 


" 2 


2 


i? ' 


' . 2 . 


2. 


"2 


2 


Modificator de curgere acrilic t . . 


:1,5 


,1,5 


. ,1,5 




:r,s 




* ,1.5 


.i;5. 


. ,1,5 


• Stearat Ca* tip B ' 


0,5 


0,5 


. 0,5 


0,7 


.0,5 


.0,5 


0,5 


0,5 


0;5 


Colorant *. j ; 


0 


0 


10: 


:• 0 


0 .. 


0 


.0 


0' 


0 


Stabilizator UV (tip 1 fenolic sau chinolic) 


0 


4.. 


0 


.0 


0 


■ 0 


.0 


0 


. 0 


Agent de expandare (tip azodicarbqnamida) 


0 


0 


0 


5-8 


0 


0 


0 . 


0. 


0 


Trioxid de stibiu 


0 


* 0 


: . 0 ' 


0 


10-40 


40 


40 


0 


40 


Agent de ignifugare (tip decabromdifeniloxidf 


'.. 0 


p . 


• :° 


.0 


. 20 ; 


: 20 


20 


: 0 


0 


Agent antibloking (tip .esteri ai glicenei) . * 


0. 


0 


0 


0 


0. 


0 


0 


- .4 


: 0 


Agent fungistatic (tip arsenic sau : arseniura] 


0 


0 


* 0 


0 


p 


0 


0 


0 


- 4 


Negru de fum 


.2 


• 0 


0' 


0 


0 


0 


0 


0 


0 



Se malaxeaza pina la 80.+5 c C cind se adauga : 

- polietilena clorurata cu confinut in CI de 36...42°/ 0 

- stearina tip A . . .. . . . . . . . 

- ester de "acizi C l0 - 12 . . . . . . 



.75 parji 
. 0,5 parti 
0,5 parti 
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Se malaxeazd plrid la 95+5°C, apoi se 
* -rdceste amestecul pina la 30...'40 C C / dupd 

, care.se granuleazd pe.un granulator-ames-; 

.. tecdtor cu snecuri perpendiciilare de tip 
BUSS,. Id temperaturi de 145...170 C C. 
Concentratul rezultat, cohform^variantelor 

. expuse, se adauga In polimeri in procente 
care variazd. in functie de nivelul carac- 
teristicilor solicitate polimerului ?n limitele 
10.. .60% parfi Tn greutate fafd de polime- 
rul de baza. 

Astfe! y pentru obfinerea unui polimer 
corespiinzind clasei de ignifugare V 2 - con- 
centratul, 'conform inventiet, se adauga in 
compoundurile de policlorura de vinil 
?ntr-un procenf de 3...5°/ 0 »n functie de gra- 
dul de plastifiere a polimerului, Tn timp ce,' 
pentru ob'tinerea unui polimer corespun- 
zind cfasei de. ignifugare V 0 , se adatrga 

concentrat in procenf de 8...l0°/ p , in func- 
tie de gradul de plastifiere a policiorurii 

.de . vinil. ..... 

Se obtin granule de concentrat de adi- 
tivare. cu proprietdti bine definite, care per- 
rnit utllizarea Jor indiferite domenii. Astfel, 
concentratul obtinut" conform variante] i 
asigura stabilitate ridicatd.Ia radiatiile UV . 
pentru poliolefine.; 

-Varianta 2— asigura stabilitate ridi- 
catd la radiatiile UV pentru polimeri vini- 
lici ; .;• . \ ' 

' - Varianta 3-se recdmandd pentru cb- 
loranea polimeriior termopiastici •; 

- Varianta 4 - asigura expandabilitqtea 
la polimerii viailici si polistirenici ; 

- Varianta 5 - asigura reducerea infla.- % _ 
mabilitqtii la polimerii vinilici ; 

- Varianta 6 — asigura . reducerea infla- 
mabilitqtii la polimerii stirenict ; 

- Varianta 7 — asigura reducerea infla- 
mabilitdtii la poliolefine: ' 

- Varianta 8 — asigura biocare redusd a 
foliilor de poliolefine ; . 

-Varianta 9 -asigura rezistenta la fungi 
si de degradare biochimicd si' biologicd. 

Prin aplicdrea. procedeului, conform in.- 
ventiei, rezultd urmdtodrele avantaje : 

- obj-inerea de concentrate de aditivare 
pentru polimeri termopiastici care conferd ; 
polimeriior aditivati rezistenta mdritd la : 

Presediritele . comisiei de inventii 

Examinator : chim. Gruia Amelia 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



soc, grqd scdzut de inflamdbilitate, rezis- 
tenta la rddiatii UV ; . 

- procedeul este simplu, putTnd fi aplicat 
direct de cdtre utilizatori, functie de cerin- 
tele producjiei. . 
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1. Concentrat pentru aditivarea polime- 
riior termopiastici, pe baza de polimeri a- 
sociati ciA aditivi, caracterizaf prin aceea 
ca, in scopul maririi gradulyi de dispersare 
. a aditivilor in polimerii termopiastici si a 
obtinerii .unor poli-meri cu proprietdti' su- ' 
perioare, este constituit din 0...75 parti in 
greutate policlorura de vinil de tip PVC 1 
-SKW 64...67 D, 75...100 pdrfi ?n« greutate 
polietilend cloruratd cu continut de clor 
36...40°/ 0 , 2...3 parti in greutate stabiliza- 
tor de bariu - cadmiu, 1,5 parti in greutate 
modificqtor de.. curgere acrilic, 0,5...0,7 
parti in greutate. steqrat de cdlciu tip B, 
0...10 parti Jn greutate : colorant,. 0...4 parti 
Tn greutate stabilizator. UV, 5_8 part\ in 
greutate agent- ;de exp an dare," 10...40 parti • 
trioxid de stibiu, 0...20 parti decabrom di- 

*?u^t° Xid/ ° v * 4 par - fi m 9 reul "a.te agent an. 
tibloking din clasa esterilor glicerinei, "0...4 
Parti agent fungistatic din elasa arseniu- 
.nlor, 0,5 parti in greutate stearind tip A 
?' 0/p parfi Tnj greutate esteri ai acizilor cu 
10... 12 atomi de carbon. 

2. Procedeu pentru. obtinerea unui con- 
centrat de aditivare a polimeriior termo- 
piastici,: conform revendicdrii 1, cdracte- 
rizat prin aceea ca se amestecd policlorura 
de vinil, intr-un majaxor in strat fluidizat, 
cu stabilizatorul de bariu-cadmiu,, modi- 
ficatorul de curgere de tip acrilic si stearat 
de caJciu tip B pind la atingerea tempe- 
. raturii de 80+5^, cind se adauga poli- 
etilend cloruratd cu continut de 36...40% 
clor, stearind tip A si esteri ai acizilor cu 
10...12 atomi de carbon, continutndu-se 
malaxarea in domeniul 90+5°O, dupd care 
. amestecul se rdceste la 30...40~C si se gra- 
nuleaza pe un granulator — dmestecptor cu f 
snecuri perpendiculdre tip BUSS^Ta tern- ; 
peraturi cuprinse Tn limitele 145.v.l70°C. 
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